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Shaped articles are made from cellulose fibres and additives in the 
form of solid particles, the cellulose fibres being derived from paper 
sludge and being randomly and uniformly distributed in the shaped 
article with a vol. content in the sludge state of 20-90%, and the 
shaped article having a density of 0.1-1 kg/dm3 . 

The particulate additives are pref . in the form of (in) organic 
fibrous material such as paper- or wood fibres, sawdust, sisal, 
synthetic fibres, carbon fibres, glass fibres, metal fibres, ceramic 
fibres and rockwool; porous particles e.g. of expanded perlite, foam 
particles or vermiculite; inorganic powders and particulate material 
such as glass beads, silica, metal powder, carbon black, CaC03 or 
CaS04. Fl 

Claimed materials are, (a) cellulose fibres + 30-50 vol . % expanded 
perlite and/or vermiculite; (b) cellulose fibres + 15-30 vol . % Si02 
particles; (c) cellulose fibres + 20-60 vol . % CaS04 powder; (d) 15-35 
vol.% cellulose fibres, 25-35 vol.% CaS04, remainder expanded perlite 
or vermiculite. 

USE/ADVANTAGE - The articles make use of paper sludge obtd. as a 
by-product from papermaking, and previously regarded as a waste prod, 
which is expensive to transport. The shaped prods, are e.g. made in the 
form of boards which may have a decorative or textured surface or which 
may be laminated e.g. to facing sheets, foam sheets, etc., to achieve 
specific strength or insulation properties; or in the form of 
containers. (9pp Dwg.No.0/0) 
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Beechri jving 
ingediend tot het bekomen van een 
uitvindingsoctrooi 
op naan van 
PANALBG PVBA 
Malesteenweg 115 
8310 BRUGGE 3 
voor 

GEVORMD VOORWERP OMVATTENDE CELLULOSEVEZELS 



De uitvinding betreft ee u gevormd voorverp* bijv. 
een plaat of houdei omvattende eel luloaevezels afkoastig 
van papierslib dat afgeleverd vordt door zuiver ingaatations 

vah^aTvlaiwater va J "papier I abr icago 

Er vordt tegenvoordig op vael gebieden gepoogd afval- 
stoffen te recycleren met het doel enerzijds grondatoffen 
te besparen en anderzijds mi 1 ieuhinder te vermijden. 
Afvalvaters van papier f abr icaga vorden aoals bakand v46r 
de lozing behandeld en gefilterd. Uierbij vordan relatief 
grote hoeveelheden papierslib af geecheiden . Dit papierslib 
vordt toe op heden als vaardeloos af v. ' Trodukt naar atorten 
gebracht, hetgeen aanzienlijke tranepor tkos ten meebrengt an 
vaarvoor het steeds moeilijker vordt geschikte stortplaat sen 
te vinden. Pogingen on dit papierslib te valoriseren zijn 
derhalve zeer ve'.kom. 
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Het is bekend oud papier en lompen te recycleren 
door ze te malen en te verpulpen n camen met geschikte 
toeslagstof f ~>n en bindmiddelen te vcrmengen en te verver- 
ken langs droge of natte veg tot vezelplaten. 
Deze vezelplaten hebben het nadeel geen hotnogene struktuur 
en derhalve geen uniforme fysische en mechanische eigen- 
schappen te bezitten omdat de papier-, reap, lompenvezcls 
niet integraai kunnen verpulverd vorden tot 2?er fijne en 
zeer korte vezels. 

In de hier voorliggende aanvraag wordt voorgesteld 
vezelhoudenc'e gevormde voorwerpen zoals bijv. vezelplaten 
met homogene struktuur en uniform* eigenschappcn te ver- 
schaffen door uit te gaan van papieralib. Met paierslib 
vordt hier dus bedoeld de slib\prmige subetantie die bij 
filtratie afgescheiden wordt van het afvalvater van de 
pap iervormingsmachine . Dit alib omvat ongeveer 20 tot 50Z 
gev. t vaik ongeveer 30Z gew. vaate deeltjes die gelijk- 
matig verdeeld en opgehouden vorden in een vaterige fase. 
De vaate deeltjes best^an voor eeu deel, bijv. voor onge- 
veer de helft in gewicht uit zeer korte en fijn verdeelde 
eel lulosevezele die meegealeurd vorden doorheen de papier- 
vormingszeef doeken met de vaterfaae tijdene de natte vorming 
van het papier blad uit de pulp. Door de papierzeef vordt 
naast de zeer fijne eel lulosevezele ook een hoeveelheid 
zrer — fi jne"*vas te deel t jes zoals kaolieri, ~ka Ik eh ohdplos- 
bare ingredienten meegealeurd. De meerderheid van de meege- 
eleurde ce llulosevezels zullen dus gevoelig korter en/of 
fijner zijn dan de gemiddelde vezellengte in papier vermits 
ze door de papierzeef heen met hctfiltraat mee afscheiden. 
Dit afscheiden heeft mede voor gevolg dat in het afvalvater 
de zeer korte en fijne vezeltjes vrijvel volledig geindivi- 
dualiseerd zijn. Dit vormt een uitstekende ui tgangss i tua t ie 
om in de te vervaardigen produkten gemakkelijk een homogene 
verdeling van de ce 1 1 u 1 o 8 eve ze 1 1 j e s te kunnen bereiken. 



Gevormde voorwerpen op basis van eel luloseveze Is , 
zoals bijv. vezelplaten, bevatten doorgaans een aantal 
toeslag- en hulpstoffen die gekozen vorden in funkti van 
de vereiste e igens chappen van het voorwerp. Evenzo zullen 
de gevormde voorwerpen volgens de uitvinding naast cellu- 
loaevezels afkomstig van papierslib (zoals hiervoor gedefi- 
nieerd) toes lags t of f en omvatten. Het i< kenmerkend voor de 
uitvinding dat de ce 1 lu 1 oseve ze 1 s homogeen verdeeld zijn 
in het voorwerp met een volumegehal t e in slibtoestand tussen 
20Z en 90Z. Met de termen "in slibtoestand" is hie?bij be- 
doeld dat bij de bereiding van de te homogeniserer. en te 
vormen pasta (en buiten beschouwing latende het toegevoegde 
water als verdunningsmiddel)e€n tot acht volumedelen droge 
toesldgstoff en vermengd worden met twee tot negen volume- 
delen papierslib (inhoudend vezeltjea, fijne vaste deeltje* 
en de hiermee gebonden waterf ase) • 

De verhouding cellulosevezels t.o.v, toeslagetof f en 
zal volgens de uitvinding evenwel steeds zo gekozen worden 
dat de dichtheid van het eindprodukt ligt tussen 0,2 en 4 
kg/dm3 . 

Het is soma ook aangewezen een klein* boeveelheid 
hulpstoffen, nl. minder dan 10% vol. toe te voegen aan de 
te vormen pasta. Deze hulpstoffen kunnen- bijv. brandwerende 
middelen zijn, fungiciden, kleurs tof fen, wa teraf a to tende 
middelen, b indmidde len, harsen, bindingsvertr&gers of ver- 
snellers voor het vormen, schuimmiddelen en* . ' \ ' 



De toes lags tof fen kunnen bepaalde hoeveelheden vezels 
omvatten: organische al dan niet in combinetie met anor- 
ganische. Als organische vezels komen vanzelf sprekend papier- 
vezels, houtvezela , zaageel, sisal, synthetiache vezels 
en kools tof vezels in aanmerking. Als anorganische vezels 
zijn o,a. glasvezels, metaalvezels , keramische vezela en 
rotswol bruikbaar. 



Ook kunnen toes lags tof fen ender v rm van poreuze 
deeltjes toegevoegd w rden zoals bi j v . geexpandeerd perliet 
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of vermiculiet en sehuimstofk rrels. 

Daarnaast kotnen als toes lags toff en tevens anorga- 
nische poeders of korrels in aanme rk ing . Hi e rb i j wordt ge- 
dacht aan bijv. glasparela, S i 02-korre 1 s t metaalpoeder , 
koolzwart en voornamelijk kalk- en gipspoeder, inclusief 
synthetisch gips. (bijv. fosfor- of Bulfagips) . 

De gevormd* e indproduk ten kunnen platen zijn: vlak 
gebogen, gegolfd, met oppervakterelief , met doorgangen 
enz. De eindprodukt en kunnen ook latten of profielen zijn 
of houders (ook genoemd recipienten of containers) of 
buizen. Hun dikte zal kunnen varieren tussen ongeveer 5mm 
en 25mm. 

Een bijzondere ui tvoer ingsvorm van de uitvinding 
betreft thermisch isolerende platen of containers waarin 
na*st de cellulosevezels in slibtoestend en binnen de hier- 
voor aangegeven samens te 1 1 ingsgrenzen 30Z tot 50Z volume 
geexpandeerd perliet of vermiculiet verdeeld zijn. 
De dichtheid van deze voorwerpen zal bij voorkeur ongeveer 
0,3kg/dm3 bedragen. Een andere ui tvoeringsvorm iti hetzelf- 
de densiteitsgebied omvat bi}v.l5 tot 30Z vol. Si02-poeder 
en is in plaatvorm bijv. good bruikbaar als plafondbek lea- 
ding. Als hulpstof kan hier desgewenst Na 2 Si 0 3 toegevoegd 
"wolraeirars'bTanawererid" mia'delT 

Voor wandplaten zal men naast de eel lulosevezels 
in Blibtoestand 20Z tot 60Z vol. gipspoeder kunnen toevoe- 
gen. Zodoende kan dan volgens de specifieke verhouding van 
de gipstoeslag een gewenste dichtheid gerealiseerd vorden 
tussen 0,4 en4kg/dm3-. 

De tf apassing van allerhande combinaties van toe- 
slagstoffea en hulpstoffen kan uiteraard ook overwogen 
vorden ter verkrijging van eindprodukten met specifieke 
*. igenschappen . 
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Zodoende zal een samena eel 1 ing van 15X tot 25Z vol, cellu- 
losevezels (baaia papieralib) gee mbineerd net 25X tot 35X 
gips en de rest geexpandeerd perliet (of verniculiet) ver- 
ve rkt kunnen vorden tot een vandplaat vaarin makkelijk haken 
nagels en vijzen kunnei veraokerd vorden. 

Het oppervlak van de vervaardigde platen kan verder naar 
vens afgeverkt vorden door er nin of near gladde of harde 
deklagen op te brengen, bijv. net een decoratlcf relief . 
Men kan er bijv. een zuiver papieriliblaagje opapuiten ter 
vorming van een a truktuurpleie terafverklaag net een nin of 
meer korrelig uitzicht. Ook kan nan ze lanineren net andere 
platen, bijv. s chuimatof platen , ter vorming van gelaagde 
produkten met apecifieke aterkte- of leola tiekarakter ia- 
t ieken . 

De gevormde voorverpen volgena de uitvinding kunnen 
ale volgt vervaardigd vorden. Het papierslib dat afg*filt«rd 
verd uit het afvalvater van papiarf abricage tijdets het 
zui vericgaprocee van dit afvalvater vordt kontinu aan een 
pulper toegevoegd en met vater verdund in een verhouding 
die afhankelijk is van de diktt van de te voraan plaat of 
voorverpevand en die exper inei^eel bepaald vordt . Daze ver- 
dunde suspensie vordt in de pulper met een varblijftijd 
van enkele minuten intena geroerd onder toevoeging van de 
gevenste toes lagetof fen en gedebiteerd in een buffersilo. 
Dear vordr. het gehomogeniaeerde nangael door roeren kona tant 
in beveging gehouden on besinking van bet vaete-etof -aan- 
deel tegen te gaan. De euepeneie vordt van daaruit kontinu 
toegevoerd en gelijknatig uitgeapreid op een trillende 
ondergrond die bet mengeel af levert aan een vorningsinrich- 
ting. De vorminga inrich t ing onvat eeeentieel aan doorlaat- 
bare. afzuigboden dat het uitgespreide nengael overneent en 
verder doorvoert. Daze afzuigboden ia een fijn filterdoek 
dat doorloopt over vaate vacuuoaf zuigkaa ten tegen aijn 
onderkant. De gelijkmatige a f zuigverk ing bev rdart de snelle 
vorming van het vezelblad vaarbij de onderate veaellaag p 
het filterdoek mee ala filterbed fungeert voor de daarboven- 
op neerkomende vezelmaaaa. 
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De coherente vezellaag, die de zuigsectie van de vorminga- 
inrichting verlaat, wordt vervolgens enigazina geperst of 
gewalet ter verateviging en veraueden tot platen. 
Deze platen komen dan in de eigenlijke koude perainrich- 
ting en de geperate voorwerpen worden vandaar in een tunnel 
oven gevoerd ilwaar ze zeer gelijkmatig over hun gehele 
omtrek en oppervlak gedroog;! worden op hogere temperatuar 
gedurende ongeveer een half uur . Na afkoeling zijn de voor- 
werpen klaar voor een eventuele finale afwerking zoale 
verven, anijden, lijmen enz. De bventempera tuur ligt gemid- 
deld ruin boven 100°C. 

In plaata vaydit te gaan van papieralib met cellulo- 
aevezela in een gabonden waterfaae kan men ook vooraf dit 
slib peraen. drogen en hermalen tot poeder. Dit poeder kan 
men dan droog nengen met de geachikte toealagaiof f en, (bi jv. 
gipa) en gelijkmatig uitepreiden op een ondergrond en te- 
gelijk of daarna er een gepaate hoeveelheid water op ver- 
eproeien ter vorming van een min of meer coherente laag die 
men aaneluitend veratevigt door te peraen. De geperete voor- 
werpen worden vervolgene gedroogd en afgewerkt. 
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CONCLUSIE S; 

1. Gevornd voorverp omvattcnde cellulosevezeie 
en toeslagatof fen onder de vorm van va#te deeltjes met 
het kenmerk dat de ce 1 lulose veze ] a afkomstis *ijn van 
papiTalib, dat daze vezela willekeurig en bomogeen ver- 
deeld zijn in hat te vorraen voorverp met een voluoege- 
halte in alibtoestand van 20Z tot 90Z en vaarbij het ge- 
vorode' voorverp een dichtheid bezit tussen 0,2 enlkg/dm3. 

2. Voorverp volgena concluaie 1 met hat keumerk 
dat bet minder dan 10Z volume hulpatoffen omvat. 

3. Voorverp volgena concluaie 1 of 2 met het ken- 
merk dat de toea lags t of f en vezela omvatten, 

4. Voorverp volgena concluaie 3 met het kenmerk dat 
de toealagstof fen organieche vezels omvatten. 

5. Voorverp volgena concluaie 3 met het kenmerk dat 
de toealagBtof fen anorganf jche vezela omvatten. 

6. Voorverp volgena concluaie 1 of 2 met het kenmerk 
dat de toealagstof fen poreuze dealtjes omvatten. 

_ 7 /_ Voorwer P v °lg*n» concluaie 1 of 2 met bet kenmerk 

dat de toes lags tof fen anorganiache poeders of korr els om- 
vatten. 

* ♦ 

8. Thermisch iaolerend voorverp volgena conclusie 6 
met het kenmerk dat het naaat de celluloeevezela 30X tot 
50Z vol. geexpandeerd perliet en/of vermiculiet omvat . 



9. Voorverp volgens concluaie 7 met het' kenmerk dat}* 
het naaat celluloeevezela 15Z tot 30Z v 1 Si02-k rreltjee 
omvat . 
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10. Voorwerp volgens conclusie 7 met. hec kenoerk 
dat het naast de ce 11 ulos e veze 1 s 20* tot 60Z vol. gips- 
poeder omvat* 

11. Voorwerp volgens conclusie 1 of 2 met het 
kenmerk dat het 15X tot 252 vol. ce 1 lulose ve ze Is omvat, 
252 tot 35X vol* gips en de rest geexpandeerd perliet of 
vermiculiet. 

12. Voorwerp vclgens een of ander van vccrgaande 
conclusies onder de vorm van een pla'.t. 

13. Voorwerp volgens een of ander van de conclusies 
1 t/m 11 onder de vorm van een bonder. 



voor PANALBO PVBA 




